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Die vorliegende Erfiiidung betrifft ein 
Yerfahren zur Herstellung eines neuen Ab- 
koch- und Beuchhitfsmittels aus Alkylpoly- 
glykolathern und einer Halogenessigsaure bzw. 
s einem Salz derselben, welches dadurch gekenn- 
.zeichnet ist, daB ein Polyglykolather der 
Formal 

B(0C 2 H 4 ) Q 0H, 

worin R einen KoHenwasserstoffrest mit 12 
io bis 22 Kohlenstoffatomen und n eine ganze 
Zahl, die groBer als 5 ist, mit der Halogen- 
essigsaure bzw. einem Salz derselben umge- 
setzt wird. 

Die erhaltenen Yerbindungen sind Carbr 
is oxymetkylather der Ausgangspolyglykolather 
bzw. deren Sake von der Formel 

B(0C 2 H 4 ) D 0CH 2 C00M, 

worin B und n die obengenannte -Bedeutung 
haben und M ein Kation sein soli. 

20 Die Umsetzung der Beaktionskomponenten 
miteinander kann nacb an sicb bekannten 
Methoden vorgenommen werden. 

Die nacb diesem Yerfahren hergestellten ' 
Produkte sind bervorragende Abkoch- und 

« BcuchhilfsnritteL Cellulosefasern, welche bei 
Temperaturen oberhalb 75° in einem alkali- 
schen Bade behandelt werden. welche Yerbin- 
dungen der obengenannten Art enthalten, wer- 
den in hohem Mafie wieder benetzbar und 

so biiflen diese Eigenschaft nicht ein, auch wenn 
sie gespult, gekocht, mereerisiert und gebleicht 



werden. Bei der weiteren Behandlung solcher 
Fasern in waBrigen Medien, bei denen norma- 
lerweise durch Zusatz eines. Net zmittels fur 
eine gute Benetzung und Durchdringung ge- s; 
sorgt werden mufi, konnen diese somit nut 
gleichem Erfolg ohne diesen Zusatz weiter 
behandelt werden. 

Die dadurch erzielbare schnelle Benetzbar- 
keit beim Mercerisieren, Bleichen, Farben, 
Appretieren usw. wirkt sich in einem rasche- 
ren und egaleren Ablauf der Behandlung vor- 
teilhaft aus. 

AuBerdem erleichtern Zusatze der oben 
genannten Art auch das Eindringen der Ab- 
koch- und Beuchlauge in die Fasem, wodurch 
der Abkoch- oder BeuehprozeB beschleunigt 
wird und in egaler Weise vor sich geht. 

Diese Eigenschaft der Yerf ahrenspro- 
dukte ist uberraschend, denn sie kpnnte bei 
bekannten Beu<mhilfsmitteln, wie den Alkyl- 
arylsuHonaten, den Alkylsulf aten, den Fett- 
saurekondensationsprodukten, nicht oder nur 
in viel geringerem Mafie f estgestellt werden. 

Besonders wirksam sind die TJmsetzungs- 
produkte, die aus Polyglykolathern der For- 
mel 

C 16 H 8S — 0— (CH 2 CH 2 0) I0 — H 
Ci 8 H 85 -tO— (CH 2 CH*0) 12 — H 
tert. CaHi7 — CZ/^O — (CHaCHaO)io— "H 
C 18 H 35 -0— (CH 2 0H 2 O) 8 -H 



Cx 7 — 0 — ( CHo CH^O ) 12 — EE 
erhalten wurden und der Formel 
C 16 H 33 — 0— (CH 2 CH 2 0)CH 2 COOM 
Ci 8 H 3 5— 0— (CHsCH^O) CH 2 .CO0M 

«tert. C 8 H X7 -<^]>-0-(CH a CHaO)CH2COOM: 
CisHgg— 0— (CH 2 CH 2 0) 8 — CH 2 COOM 
C 18 H 37 — 0— (CH 2 CH 2 0)CH 2 C00M 
entsprechen. 

10 Diese konnen fiir sich allein oder in Kom- 
bination mit andeni bekannten Benchhilfs- 
mitteln verwendet werden* Sie sind zufolge 
ihrer guten Loslichkeit und Bestandigkeit 
aucb bei boheren Temperaturen in alkalisehem 

is Medium speziell fur das Beuchen nnd Ab- 
koehen von Cellulosefasem geeignet. 

Beispiel 1 

800 Gewicbtsteile Oleyldodecaglykolather 
werden nnter Riihren bei 35 — 40° mit 48 Ge- 

20 wichtsteilen pnlverisiertem Atznatron versetzt. 
Anschlieflend gibt man im Verlauf von 1 bis 
2 Stunden 120 Gewicbtsteile monocbloressig- 
saures Natrium zu nnd bait dabei die Tempe- 
ratur zwiscben 45 nnd 50°. Die Reaktionsmasse 

as wird dann noch 4 Stunden bei 50° gerubrt. 
Man erhalt eine belle, weicbe Masse, die sicb 
leicht in Wasser zu klaren, scbanmenden L6- 
sungen auflosen lafit. Das Prodnkt, welches 
zur Hanptsacbe aus . oleyldodecaglykoloxy- 

80 essigsaurem Natrium bestebt, eignet sicb aus- 
gezeicbnet znm Bencben nnd Abkocben von 
roher Baumwolle nnd erteilt den damit abge- 
kocbten Fasern eine sebr bobe Saugfahigkeit. 

Beispiel 2 

as Zu 450 Gewicbtsteilen des Umsetzungs- 
produktes von 1 Mol tecbniscbem Lauryl- 
alkobol mit 6 Mol Athylenoxyd gibt man unter 
Rubren bei etwa 35° 48 Gewicbtsteile pulveri- 
siertes Atznatron nnd daranf bei 45 — 50° 

40 120 Gewicbtsteile monocbloressigsaures Na- 
trium zu. Zur VervoUstandigung der Reaktion 
rubrt man nocb 3 — 4 Stunden bei etwa 50°, 



Man erbalt eine belle, dickflussige Masse, be- 
stebend aus dem Natriumsalz der Laurylhexa- 
glykoloxyessigsaure neben etwas Kochsalz und 4 s 
Wasser. Das Prodnkt eignet sicb ebenfalls als 
Netzmittel beim Beucb- nnd AbkocbprozelS. 
Bei der Herstellung dieses Produktes kptm 
an Stelle des Atznatrons die entsprecbende 
Menge Atzkali und an Stelle des Natrium- 50 
salzes der Monocbloressigsaure die entspre- 
cbende Menge des Kaliumsalzes zur Reaktion 
gebracbt werden. Man erbalt- dann das Ka- 
liumsalz der Laurylhexaglykoloxyessigsaure. 

Beispiel 3 55 
Wie in Beispiel 1 setzt man 560 (Jewicbts- 
teile des Umsetzungsproduktes von Octylphe- 
nol mit 8 Mol Atbylenoxyd mit 48 Gewicbts- 
teilen pnlverisiertem Atznatron und anscblie- 
Bend mit 120 Gewicbtsteilen Natriummono- eo 
cbloracetat urn. Man erhalt eine weicbe Paste, 
die zu etwa 90% aus dem Natriumsalz der 
Octylpbenoxyoctaglykoloxyessigsaure bestebt 
und sicb als Netzmittel znm Beucben nnd Ab- 
kocben sebr gut eignet. 6s 

PATENTANSPRUCH 
Verfahren zur Herstellung eines neuen 
Abkoch- und Bencbbilfsmittels, dadurcb ge- 
kennzeicbnet, da£ ein Polyglykolather der 
Pormel 70 
R(OC 2 H 4 ) u OH, 

worin R einen Koblenwasserstof frest mit 12 
bis 22 Kbblenstoffatomen nnd n eine ganze 
Zabl, die grofler als 5 1st, mit einer Halogen- 
essigsaure bzw. einem Salz derselben zu einem 7s 
Carboxymethylather der Formel 

R(0C 2 H 4 ) n 0CH 2 C00M, 

worin M ein Kation bedentet, umgesetzt wird, 

UNTERANSPRttCHE 
1. Verfahren nacb Patentansprucb, da- so 
durcb gekennzeicbnet, daft Polyglykolather 
der im Patentansprucb angegebenen Formel, 
worin R einen alipbatiscben Koblenwasser- 
stoffrest mit 12 bis 18 Kohlenstoff atomen be- 



deutet, mit der Halogenessigsaure bzw. einem 
Salz derselben. umgesetzt wird. 

2. Verfahren nach Patentanspruch, da- 
durch gekennzeichnet, daB Polyglykolather 
s der im Patentanspnich angegebenen Formel, 



worin E einen Alkylarylrest bedentet, mit der 
Halogenessigsaure bzw. einem Salz derselben 
umgesetzt werden. 

Sandoz AG 



